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(57) Abstract: Disclosed is a method for treating waste and residual matters consisting of solid organic and inorganic materials, 
or composite materials or mixtures thereof. According to the inventive method, a device which suddenly interrupts the flow of the 
composite material or mixture disintegrates or separates the components thereof by means of an impulse. Processing air is fed into 
a rising flow path (34) counter to the path of conveyance (32) which is created in a downward spiraling manner within a rotor (26) 
having a vertical axis (A), whereby a shock wave is produced between the layers of the composite material on an impact wall of the 
rotor (26). Additionally, two wall surfaces which are coaxially assigned to each other at a radial distance from each other turn around 
the axis thereof relative to each other, and the composite materials or mixtures which are moved by a centrifugal force are brought 
into motion and disintegrated between impact surfaces which radially protrude from the impact walls. 
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(57) Zusammenfassung: Bei einem Verfahren zum Behandeln von Abfallen und Reststoffen aus festen organischen oder anorga- 
nischen Stoffen oder Verbundstoffen bzw. Gemischen daraus, wird in dem Verbundstoff oder dem Gemisch durch eine dessen Fluss 
plotzlich unterbrechende Einrichtung der Aufschluss bzw. eine Trennung der Bestandteile mittels eines Impulses durchgefuhrt. Dem 
in einem Rotor (26) mit vertikaler Achse (A) spiralartig abwarts erzeugten Forderweg (32) wird Prozessluft in einem steigenden 
Stromungsweg (34) gegenlaufig zugefiihrt, dabei soli an einer Prallwand des Rotors (26) zwischen den Schichten des Verbundstoffes 
eine Schockwelle erzeugt werden. Zudem drehen sich zwei einander in radialem Abstand koaxial zugeordnete Wandflachen relativ 
zueinander urn ihre Achse, und zwischen von den Prallwanden radial abragenden Prallflachen werden die von Zentrifugalkraften 
bewegten Verbundstoffe bzw. Gemische bewegt und aufgeschlossen. 



WO 03/103859 PCT/EP03/04510 
Verfahren und Vorrichtung zum Behandeln von Stoffen oder 



Verbundstof f en bzw. Gemischen 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren sowie eine Vorrichtung 
zum Behandeln von Abfallen und Reststoffen aus festen orga- 
nischen bzw. anorganischen Stoffen oder Verbundstof fen bzw. 
Gemischen daraus. 

Zu den vorstehend genannten Abfallen gehoren beispielsweise 
industrielle Reststoffe wie Elektronikschrotte oder 
Schlacken aus der Metallverhiitung, ebenfalls jedoch Haus- 
mull in unterschiedlicher Zusammensetzung . Letzterer er- 
fasst vornehmlich organische Gemische wie Lebensmittel, 
Kunststoffverpackungen, Verbundverpackungen, aber auch an- 
organische Bestandteile wie Glas, Metalle und deren Ver- 
bundstof fe . 

Probleme bilden diese Gemische und Verbundelemente vor 
allem bei der Entsorgung, da bislang ein Trennen der Gemi- 
sche und der sich im Verbund befindlichen Stoffe nicht oder 
nur unzureichend unter hohem energetischen Aufwand statt- 
findet. Mehrheitlich werden diese Abf&lle verbrannt oder 
deponiert. Einer werkstoff lichen Verwertung werden nur Ab- 
falle mit kleinem Verunreinigungsgehalt — beispielsweise 
Dosen aus Aluminiumblech — unter zogen. Komplexerer Mull 
wird aufgrund der fehlenden technischen Moglichkeiten bzw. 
der hohen Kosten durch beispielsweise nasschemische Pro- 
zesse oder thermische Prozesse nicht einer Behandlung zur 
werkstoff lichen Verwertung unterzogen. 

Bei konventioneller mechanischer Aufbereitung erfolgt der 
Aufschluss des Verbundelementes uber die Korn- bzw. Parti- 
kelgrofte, die kleiner als die jeweilige Schichtdicke der 
Komponenten ist. Dieser Aufschluss wird in der Regel uber 
eine zumindest einstufige Feinstzerkleinerung in entspre- 
chenden Muhlen — etwa Hammer-, Prall- oder Gegenstrom- 
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Muhlen — durchgef uhrt, gegebenenf alls mit Unterstut zung 
von Stickstoff zur Inertisierung sowie zur Kiihlung. 

Durch die FR-A-1 . 562 • 013 ist eine Zerkleinerungsmuhle mit - 
- mehrere Drehscheiben auf weisendem — Rotor und diesen 
umf angendem zylindrischem Gehause bekannt geworden, bei der 
zu mahlendes Fordergut durch eine Schraube zum unteren 
Rotorende gefiihrt und dann vom Luftstrom eines den Rotor 
oberhalb eines Siebbodens und unterhalb des Rotorlagers 
uberspannenden Ventilators erfasst wird. Das aufwarts 
wandernde Mahlgut wird von sog. palques de broyage, also 
Mahl- oder Quetschplatten, die radial von drehenden Rotor- 
platten abragen und nahe der Gehausewandung angeordnet 
sind, zerkleinert. Die mit der Gehausewandung zusammenwir- 
kenden Mahl- oder Quetschplatten sind jeweils an ihrem Ende 
mit einem elliptischen Rahmen ausgestattet / diese Rahmen 
verlaufen auf einem Konstruktionskreis an der Gehauseinnen- 
seite und sollen die Mahl- und Zerkleinerungswirkung erho- 
hen helfen. Im ubrigen sollen an diesem Zerkleinerungsvor- 
gang nach Ansicht des Autors jener FR-A-1 . 562 . 613 zusatz- 
lich auch Turbulenzen beteiligt sein. An dem Gehause dieser 
Zerkleinerungsmuhle setzt unterhalb des Ventilators ein 
Bypass an, der abgesiebte Grobteile erneut dem unteren Zu- 
lauf zutragt. 

Eine derartige Zerkleinerungsmuhle offenbart auch die DE-A- 
42 13 274, die als Mikrowirbelsichtermiihle zur Feinzerklei- 
nerung metallhaltiger Verbundmaterialien, vor allem zur 
Edelmetallriickgewinnung, aus bestuckten Leiterplatten ein- 
gesetzt wird. Hierbei wird beispielsweise das Kupfer auf 
etwa 80 bis 100 pm Korngrofie zerkleinert und uber die 
Sichterluft ausgetragen. An einer Ausmundung eines Bypasses 
ist eine Prallkante angeordnet, welche die am Umfang des 
Rotors stromenden Partikel in die Bypassmundung umlenkt. 
Die bei der Drehbewegung des Rotors entstehenden Wirbel 
sind in der Zeichnung in der Art einer comic strip-Erschei- 
nung dargestellt, ohne dass eine verf ahrenstechnische Be- 
deutung vorgestellt wurde . 
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Die WO-A-9 305 883 enthalt einen Verf ahrensstammbaum zum 
Riickgewinnen von Fasern aus glasf aserverstarkten Kunststof- 
fen od.dgl. mit einem Schredder, nach dem das zerkleinerte 
Gut pulverisiert wird. Aus diesem Pulver werden freige- 
setzte Fasern separiert und das verbleibende pulverisierte 
Haufwerk beispielsweise als Fullstoff eingesetzt. In diesem 
Stammbaum findet sich eine als pulveriser bezeichnete 
Mikromiihle, die in ihrem Aufbau jener aus der FR-A- 
1 . 562 . 013 gleicht . 

Bei einem Verfahren nach WO 95/25595 zum Behandeln von Ver- 
bundelementen aus festen organischen und/oder anorganischen 
Verbundwerkstof f en wie Verbunden aus Metall/Metall, Kunst- 
stof f /Kunststof f , Metall/Kunststof f oder mineralischen Ver- 
bunden mit Metallen und/oder Kunststoffen wird ein Gemisch 
den Abrisskanten mit einer Beschleunigung von 20 bis 60 
m/sec 2 zugefuhrt und in den Wirbeln eine das Gemisch be- 
schleunigend auf schlieftende Bewegung hergestellt. Zudem 
wird wahrend dieses Trenn- oder Auf Schliefivorganges die Ad~ 
hasion zwischen den Komponenten der Feststof f teile durch 
deren Kraft ubersteigende Beschleunigungs- und Reibungs- 
krafte aufgehoben, und es werden die Komponenten der 
Feststof f teile voneinander unter Trennung der Schichten des 
genannten Verbundwerkstof fes gelost bzw. ' voneinander 
abgezogen . 

Die bekannten Verfahren haben also die Aufgabe, 
Verbundstof fe und Stof f gemische auf zubereiten, zu 
verkleinern, zu homogenisieren und auch teilweise oder 
total auf zutrennen. Solche Verfahren beruhen insbesondere 
auf mechanischer Scherung und Quetschung, auf relativ 
unkontrollierter Zertrummerung oder auf Auftrennung in hoch 
energetischen Wirbeln. 
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In Kenntnis dieser Gegebenheiten hat sich der Erfinder das 
Ziel gesetzt, ein Verfahren zu entwickeln, mit dem Gemische 
und Verbundelemente so behandelt werden, dass die aus dem 
Prozess gewonnenen Fraktionen als Wertstoffe in die Wirt- 
5 schaftskreislauf e zuriickgef uhrt werden konnen. 

Zur Losung dieser Aufgabe fuhrt die Lehre des unabhangigen 
Anspruches; die Unteranspriiche geben gunstige Weiterbildun- 
gen an. Zudem fallen in den Rahmen der Erfindung alle Kom- 
0 binationen aus zumindest zwei der in der Beschreibung, der 
Zeichnung und/oder den Ansprilchen offenbarten Merkmale. 

Erf indungsgemafi werden die Gemische und Verbundstof f e mit- 
tels eines mechanischen Verfahrens getrennt und separiert, 

5 bei dem die Impulsgabe bei plotzlichem Anhalten eines 
transportierten Partikels genutzt wird. In dem Verbundstof f 
Oder dem Gemisch wird durch eine dessen Fluss plotzlich 
unterbrechende Einrichtung der Aufschluss bzw. eine 
Trennung der Bestandteile mittels eines Impulses 

) durchgef uhrt; in bzw. zwischen den Schichten der 
Verbundelemente treten Schockwellen auf, welche diese 
Verbundelemente auf schlieJien . Dazu hat es sich als gunstig 
erwiesen, dass dem in einem Rotor mit vertikaler Achse 
spiralartig abwarts erzeugten Forderweg Prozessluft in 

; einem steigenden Stromungsweg gegenlaufig gefuhrt wird; die 
erwahnte Schockwelle wird bevorzugt an einer Prallwand des 
Rotors zwischen den Schichten des Verbundstof fes erzeugt. 

Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung drehen sich zwei 
einander in radialem Abstand koaxial zugeordnete 
Wandflachen relativ zueinander urn ihre Achse, und zwischen 
von den Prallwanden radial abragenden Prallflachen werden 
die von Zentrif ugalkraf ten bewegten Verbundstof fe bzw. 
Gemische bewegt und auf geschlossen . Der Aufschluss des 
Verbundes kann bei Aufprall auf eine Prallwand erfolgen, 
und seine metallischen Bestandteile werden kugelartig 
verformt; bevorzugt wird wahrend des Verf ormungsvorganges 
der schichtartige metallische Bestandteil aufgerollt. 
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Als gunstig hat es sich erwiesen, das Verbundelement auf 
eine Korngrofie von 10 mm bis 50 mm vor dem Trenn- oder 
Auf schlieftvorgang zu zerkleinern, gegebenenf alls auch einer 
5 thermischen Vorbehandlung zu unterziehen. Zudem kann der 
Austrag aus dem Trenn- oder Auf schliefivorgang 
vorteilhaf terweise einem Separations- und/oder Siebvorgang 
bzw. einem Abtrennvorgang fttr Nichteisenmetalle unterzogen 
werden. 

0 

Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung wird das 
Separieren auf Trenntischen und/oder durch 

Fliefibettseparatoren durchgef iihrt , wobei die Metall- 
und/oder Kunststoff telle nach dem Separieren verdichtet 
5 werden, Dazu ist es vorteilhaft, die Kunststoffe durch 
turbolaminare Separation und Identif ikation voneinander zu 
trennen und/oder die Metall- und/oder Kunststof f anteile 
nach dem Separieren zu extrudieren. 

0 Basierend auf inharenten Materialeigenschaf ten — wie 
Dichte, Elastizitatsmodul (= Steifigkeit = Widerstand gegen 
Verformung) , Festigkeit und molekularer Konstellation — 
breiten sich erf indungsgemSIi erzeugte Stofiwellen innerhalb 
der Materialien mit unterschiedlicher Ausbildung bezuglich 

5 Fortpf lanzungsgeschwindigkeit , Frequenz und Amplitude aus. 
Falls die durch diese Schockwellen generierten Krafte beim 
Aufprall der Partikel die Adhasionskraf t der Interfaces — 
der Kontaktf lachen zwischen den einzelnen Materialphasen — 
uberschreiten, ftihrt die auftretende Mikroscherung zur 

3 Ablosung, bzw. zur Separierung. Dieses Prinzip wird 
erf indungsgemfi gezielt und vorsatzlich genutzt. 

Das typische FlieBverhalten bei Oberschreiten der 
elastischen Dehnung z.B. bei Metallen, respektive die 
5 inharente Elastizitat von z.B. Kunststof fen resultieren in 
bleibenden spharischen Verformungen bzw. in — teilweiser - 
- Rttckf ederung in die originale Partikelform (resilience) . 
Durch dieses Phanomen werden die phasengetrennten Elemente 
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von Verbundstof fen mittels bekannter und etablierter 
Technologien — z.B. auf mechanischer, hydraulischer Oder 
pneumatischer Basis — relativ leicht sortierbar. 

Das beschriebene Verfahren zeichnet sich durch die 
Einfachheit und Funktionalitat der erf indungsgemaflen 
Vorrichtung aus, und es ist ein entsprechend einfacher oder 
wenig problematischer Betrieb vorgegeben. Die gewollte 
Einfachheit des Konzeptes und des Aufbaus der beschriebenen 
Rotormaschine laftt deren technische Realisierung problemlos 
zu. Die Ausnutzung der materialwissenschaf tlichen 
Erkenntnisse, von Vergutungsverf ahren, von computer- und 
simulationsgestutzter Konstruktionsoptimierung, sowie die 
mogliche Adaption und Optimierung der Prozessparameter wird 
die erwartbare Wirkleistung weiter steigen. 

Im Rahmen der Erfindung liegt eine Vorrichtung zur 
Durchfuhrung des beschriebenen Verfahrens, bei der in den 
Innenraum eines Rotors der Forderweg fur die Verbundstof fe 
bzw. das Gemisch gegenlaufig zum Stromungsweg von 
Prozessluft gefuhrt sowie die Werkstof f zuf uhrung im 
Firstbereich des Rotors angeordnet ist. Der Forderweg soil 
zwischen zwei zueinander in Abstand relativ bewegbaren 
Wandflachen verlaufen, von denen in den Forderweg beidseits 
sowie zueinander versetzte Prallflachen abragen. 

Nach • weiteren erf indungsgemafien Merkmalen sind die 
Wandflachen koaxial gekrummt und/oder in Rotationsrichtung 
des Rotors drehbar gelagert. . 

Aufgrund der Einfachheit des Kernprozesses, des Separators 
und der erkennbar grolien Durchsatzleistung sollten die 
resultierenden Trennkosten eigentlich relativ niedrig 
ausf alien. Die entsprechenden Kosten represent ieren 
schlussendlich den totalen Ressourcenkonsum wie 
Transportleistung, Energie, Arbeitsleistung (immer mit 
Konsum von Ressourcen verbunden !), Wasser-Luft und 
Landverbrauch, Substitutionsef f ekt od.dgl. und demzufolge 
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den gesamten Umwelteinf luss . Falls die Menge der 
erfolgreich behandelten Abf allstrome und deren Konversion 
in Werkstof f strome durch die wirtschaf tliche Attraktivitat 
des Prozesses ansteigt, resultiert daraus durch die 
5 resultierende Substitution naturlich eine entsprechende 
Senkung des Verbrauchs an primaren Ressourcen. 



WO 03/103859 



8 



PCT/EP03/04510 



Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung 
ergeben sich aus der nachf olgenden Beschreibung bevorzugter 
Ausfuhrungsbeispiele sowie anhand der Zeichnung; diese 
zeigt in: 

Fig. 1: einen skizzenhaf ten Verf ahrensablauf 

beim Aufschluss eines Verbundelementes 
an einer Prallwand mit drei Schritten; 



Fig. 2: die Veranderung des der Prallwand zu- 

gefuhrten Verbundelementes in vier Stu- 
f en; 

Fig. 3: die skizzenhaf te Draufsicht auf rotie- 

rende Prallflachen wShrend des Verfah- 
rens; 

Fig. 4: eine skizzenhafte Seitenansicht eines 

Rotors; 

Fig. 5 bis 

Fig. 8: Verfahrensstammbaume zu verschiedenen 

Verf ahrensschritten . 



Gemafl Fig. 1 wird ein Verbundstreif en 10 der Dicke e mit 
einer beidseits von PE-Schichten 12 abgedeckten mittleren 
Schicht 14 aus einer Aluminiumlegierung in Forderrichtung x 
einer diese kreuzenden Prallwand 20 zugefuhrt. Dank des 
Impulses der Beschleunigung und eines abrupten Abruchs die- 
ses Impulses an der Prallwand 20 sowie den auftretenden 
Schockwellen zwischen den Schichten 12, 14 des Verbund- 
streifens 10 werden die physikalischen Unterschiede der 
verschiedenen Materialien — wie Dichte, Elastizitat, Duk- 
tilitat od.dgl. — so genutzt, dass sich aufgrund des 
unterschiedlichen Verhaltens der Verbundbestandteile 12, 14 
des Verbundstreif ens 10 diese sich voneinander trennen. 
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Durch den Aufprall auf die Prallwand 20 werden zur Deforma- 
tion neigende Werkstoffe — beispielsweise die Aluminium- 
schicht 14 — verformt, wohingegen elastische Materialien - 
- also die beiden Kunststof f-Schichten 12 — die Aufprall- 

5 energie absorbieren mit der Folge, dass diese PE-Schichten 
12 keine — oder nur eine geringe Veranderung ihrer 

Struktur erfahren. Wird namlich ein Verbundstoff 10 einer 
solchen Behandlung unterzogen, wird die Metallschicht 14 
deformiert, wahrend sich die Kunststof fschchten 12 nach 

0 einer kurzzeitigen Deformation aufgrund der Ruckstellkraf t 
in ihren ursprunglichen Zustand zuruck verformen. Dieses 
unterschiedliche Verhalten der Verbundmaterialien 12, 14 
hat zur Folge, dass zwischen ihnen eine Scherkraft ent- 
steht, welche die Schichten 12, 14 entlang ihrer Phasen- 

5 grenzen auf schliefit . In Gemischen erfolgt kein Aufschluss, 
jedoch erfahren die in der Mischung vorhandenen Materialien 
aufgrund der physikalischen Unterschiede auch unterschied- 
liche Strukturen. So ergeben sich — in Abhangigkeit von 
den oben genannten physikalischen Eigenschaf ten — unter- 

0 schiedliche charakteristische Strukturen der Materialien. 

Der Schritt b) in Fig. 1 zeigt die erhebliche und bleibende 
Deformation der Aluminiumschicht 14 sowie die sehr kurzzei- 
tige Deformation der beiden Kunststof f schichten 12; 
5 zwischen den Werkstoffen der Schichten 12, 14 entsteht eine 
Scherkraft an den Phasengrenzen. 

Im Schritt c) der Fig. 1 prallt sowohl die Aluminiumschicht 
14 — nun in Kugelform — gegen die Impulsrichtung x ab als 

0 auch die Kunststof f schichten 12, welch letztere sich in 
Folge der Ruckstellkraf t aus der Def ormationssituation des 
Schrittes b) wieder gestreckt haben. Metalle werden ver- 
formt und erhalten dadurch eine Kugelstruktur, die sich aus 
einer aufgerollten Metallschicht 14 ergibt; diese Kugeln 

5 haben nun ein mehrfaches an Durchmesser als zuvor in der 
flachigen Struktur vor der Behandlung. 
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Die beschriebenen Veranderungen sinci in Fig. 2 verdeut- 
licht. Schritt a) zeigt hier das Ausgangsprodukt 10 mit 
seinen streif enf ormigen Schichten 12, 14. Bei b) ist ein 
f ortschreitender Aufschluss zu erkennen; die Schichten 12 

5 klaffen maulartig auseinander, und die mittlere Al-Schicht 
14 beginnt sich gegen die Impulsrichtung x zungenartig ein- 
zurollen. Im Schritt c) verkugelt sich die Mittelschicht 14 
zunehmend und erreicht im Schritt d) die* Kugelform 14 a ; die 
Schichten 12 sind wie oben beschrieben — in ihre 

10 Ursprungsf orm zuruckgef uhrt . 

In Fig. 3 ragen von zwei in lichtem radialem Abstand a 
parallel gekrummten Wandflachen 22, 22 a zueinander gerich- 
tete Prallflachen 24, 24 a im horizontalen Abstand b vonein- 
15 ander ab, wobei sich eine der Wandflachen 22 relativ zur 
anderen Wandflache 22 a in Richtung y dreht und zwar in 
Forderrichtung x von Verbundstof f en 10. Mit z ist eine 
Linie bezeichnet, die eine Prallbewegung von Partikeln 
andeutet. 

10 

In Fig. 4 ist ein Rotor 2 6 mit Drehrichtung yi urn die 
Rotorachse A angedeutet, dem bei 30 von oben her ein Werk- 
stoffgemisch zugefuhrt wird. Die Verbundstof fe 10 des Werk- 
stof f gemisches werden durch die Schwerkraft abw&rts gefiihrt 

:5 - der spiralenartige Forderweg ist bei 32 angedeutet . Von 
unten her wird Prozessluft eingebracht, deren Stromungsweg 
34 entgegen jenem Forderweg 32 erfolgt. Durch die aufstei- 
gende Luft wird die Verweilzeit der Verbundwerkstof f e 10 im 
Rotorraum 28 beeinflusst, und es werden leicht flugfahige 

.0 Partikel und Staube in einem Zyklon mitgerissen, die mit 
der Prozessluft bei 36 den Rotor 26 verlassen. 

Die energetische Verwertung des Prozesses ist Fig. 5 zu 
entnehmen; nicht dargestellt sind hierin die iiblichen Fol- 
.5 geschritte wahrend der mechanischen Vorbehandlung mit einer 

— gegebenenfalls in der Art einer Kugelmuhle ausgebildeten 

— Ballenof fner- und Trockenstation, einem Vorzerkleinerer , 
einem Fe-Abscheider und einem NE-Abscheider . Vom Trockner 
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gelangt Abfall zu einem Filter, von den Abscheidern werden 
werkstof f lich verwertbare Stoffe zu einer mechanischen Auf- 
bereitung gebracht . Unterhalb des NE-Abscheiders ist eine 
thermische Verwertungsstation fur energetisch verwertbare 

5 Stoffe (Restorganik) angeordnet. Dargestellt ist ein 
Mischer bzw. Chargier 40 vor einem Dosierer 42 und einer 
diesem folgenden Station 4 4 zum Drehrohrvergasen oder 
Wirbelschichtverbrennen. Diese gibt Schlacke bzw. Asche ab 
sowie Gas, das einem Verbrennungsboiler 46 zugefiihrt wird. 

0 Aus diesem entstromender Wasserdampf gelangt zu einer 
Dampf turbine 4 8 zum Erzeugen elektrischer Energie. An dem 
Verbrennungsboiler 4 6 entnommene Abwarme wird einer 
mechanischen Vorbehandlung 50 zugefiihrt. Im unteren Bereich 
dieses Stammbaumes ist angedeutet, dass die Schlacke bzw. 

5 Asche aus dem Drehrohrvergasungsprozess 44 durch ein 
Austragsrohr 52 einem — der Herstellung eines keramischen 
bzw. hydraulischen Bindemittels dienenden — KBS*-Verf ahren 
zugefiihrt wird; dieses ist in Fig. 6 angedeutet. Hier 
werden in einem Mischer oder Chargierer 40 a Zuschlagsstof f e 

0 zugefiihrt. Nach dem Mischen erfolgt eine Dosierung in einem 
•Dosierer 42 a , von dem das Haufwerk zu einer Muhle 54 
gelangt, die hydraulische Bindemittel weitergibt. 

Bei der mechanischen Auf bereitung nach Fig. 7 folgt einem 
5 Zerkleinerer 28 a ein Fe-Abscheider 30, an dessen Austrag 31 
sich eine Station 36 a fiir den mechanischen Aufschluss be- 
findet, welcher ein NE-Abscheider 32 a nachgeschaltet ist. 
An diesem werden zum einen NE-Anteile und Kunststof f anteile 
ausgeschieden sowie zum anderen energetisch verwertbare An- 
0 teile. Die NE-Anteile gelangen zu einer Siebstation 58 mit 
Tischausleser 60, dem die Anteile von Kupfer, Leichtmetall 
und verschiedene Schwermetalle entnommen werden. 



5 



*Keramisches Bindemittel-System 
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Die Kunststof fanteile aus dem NE-Abscheider 32 a gelangen zu 
einem Separator 62, der in Anteile von PE; PP; PS; PET; PVC 
trennt. Diese Stoffe werden jeweils zu Compoundierungssta- 
tionen weitergeleitet , aus denen das entsprechende Granulat 
5 zu entnehmen ist. 

Fig. 8 zeigt einen Stammbaum fur Hausmullabf alle . Dieser 
Abfall wird als Input bei 64 einer mechanischen 
Vorbehandlung unterzogen; durch einen Austrag 66 gelangen 

0 werkstoff lich verwertbare Stoffe wie Metalle, 

Kunststof fgemische od.dgl. — insbesondere Schwermetalle — 
zu einer mechanischen Aufbereitung 70, zu der bei 69 auch 
vorsortierter Industriemull gelangen kann. Es werden 
Schwermetalle aus dem MCI 11 herausgenommen und — als 

5 Ausgangsprodukt fur hydraulische Binder 

Schlackenqualitat erzeugt . 

Energetisch verwertbare Stoffe werden durch einen Austrag 
68 zur Weiterbehandlung geftihrt. Die Fraktion werkstoff lich 
) verwertbarer Stoffe wird mechanisch aufbereitet und in — 
bis zu vier — Fraktionen getrennt, die bei 71 (Metalle) , 
71 a (Kunststof fe) und 71 b (mineralische Stoffe) angedeutet 
sind. Hinzu tritt eine energetisch verwertbare Fraktion, 
welche uber die Leitung 72 zu diesem Haufwerk aus dem Aus- 
trag 68 gefuhrt. wird. Die gesammelte Fraktion energetisch 
verwertbarer Stoffe wird in Station 74 mittels eines ener- 
getischen Prozesses behandelt, und die daraus entstehende 
thermische Energie bei 7 6 zur mechanischen Trennung zuriick- 
geftihrt . 

Schlacken und FilterstSube aus der energetischen Verwertung 
7 4 gelangen zur Station 53 mit dem KBS-Verf ahren, aus 
welchem ein hydraulisches Bindemittel abgezogen wird. 
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PATENTANSPRUCHE 

Verfahren zum Behandeln von Abfallen und Reststoffen 
aus festen organischen oder anorganischen Stoffen oder 
Verbundstof f en bzw. Gemischen daraus, 

dadurch gekennzeichnet , 

dass in dem Verbundstoff oder dem Gemisch durch eine 
dessen Fluss plotzlich unterbrechende Einrichtung der 
Aufschluss bzw. eine Trennung der Bestandteile mittels 
eines Impulses durchgefuhrt wird. 

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass dem in einem Rotor (26) mit vertikaler Achse (A) 
spiralartig abwarts erzeugten Forderweg (32) Prozess- 
luft in einem steigenden Stromungsweg (34) gegenlaufig 
zugefiihrt wird. 

Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet , 
dass an einer Prallwand (20) des Rotors (26) zwischen 
den Schichten des Verbundstof fes eine Schockwelle er- 
zeugt wird. 

Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeich- 
net, dass sich zwei einander in radialem Abstand (a) 
koaxial zugeordnete Wandflachen (22, 22 a ) relativ zu- 
einander urn ihre Achse drehen und zwischen von den 
Prallwanden radial abragenden Prallflachen (24) die 
von Zentrifugalkraften bewegten Verbundstof fe bzw. Ge- 
mische bewegt und auf geschlossen werden. 

Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Verbundstoff (10) bei 
Aufprall auf eine Prallwand (20) auf geschlossen wird 
und seine metallischen Bestandteile kugelartig ver- 
formt werden (Fig. 1) . 
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6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet , 
dass wahrend des Verformungsvorganges der schichtar- 
tige metallische Bestandteil aufgerollt wird (Fig. 2) . 

7. Verfahren nach einem der Ansprttche 1 bis 6, bei dem 
das Verbundelement bzw. Gemisch vor dem Trenn- oder 
Auf schliefivorgang zerkleinert wird, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das Verbundelement auf eine Korngrofie 
von 10 mm bis 50 mm zerkleinert wird. 

8. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Verbundelement vor dem Trenn- 
oder AufschlieJlvorgang einer thermischen Vorbehandlung 
unterzogen wird. 

9. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 8, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Austrag aus dem Trenn- oder 
Auf schlieftvorgang einem Separations- und/oder Siebvor- 
gang unterzogen wird. 

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Austrag aus dem Trenn- oder Auf schliefivorgang 
einem Abtrennvorgang fur Nichteisenmetalle unterzogen 
wird. 

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das Separieren auf Trenntischen 
und/oder durch FlieJJbettseparatoren durchgeflihrt wird. 

12. Verfahren nach einem der Anspruche 9 bis 11, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Metall- und/oder Kunststoff- 
teile nach dem Separieren verdichtet werden. 

13. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 12, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Kunststoffe durch turbola- 
minare Separation und/oder Identif ikation voneinander 
getrennt werden. 
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14. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Metall- und/oder Kunststof f anteile nach 
dem Separieren extrudiert werden. 

15. Vorrichtung zur Durchfiihrung des Verfahrens nach einem 
der vorauf gehenden Patentanspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass in den Innenraum (28) eines Rotors (26) 
der Forderweg (32) flir die Verbundstof f e (10) bzw. das 
Gemisch gegenlaufig zum Stromungsweg (34) von Prozess- 
luft gefiihrt ist. 

16. Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Werkstof f zuf iihrung (30) im Firstbereich des 
Rotors (26) angeordnet ist. 

17. Vorrichtung nach Anspruch 15 oder 16, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Forderweg (32) zwischen zwei zuein- 
ander in Abstand (a) relativ bewegbaren Wandflachen 
(22, 22 a ) verlauft, von denen in den Forderweg beid- 
seits sowie zueinander versetzte Prallflachen (24, 
24 a ) abragen. 

18. Vorrichtung nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet , 
dass die Wandflachen (22, 22 a ) koaxial gekrununt sind. 

19. Vorrichtung nach Anspruch 17 oder 18, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Wandflachen (22, 22 a ) in Rotations- 
richtung (y x ) des Rotors (26) drehbar gelagert sind. 
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Schichten des Verbundstoffes eine Schockwelle erzeugt werden. Zudem drehen sich zwei einander in radialem Abstand koaxial zu- 
geordnete Wandflachen relativ zueinander um ihre Achse, und zwischen von den Prallwanden radial abragenden Prallflachen werden 
die von Zentrifugalkraften bewegten Verbundstoffe bzw. Gemische bewegt und aufgeschlossen. 
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Formblatt PCT/iSA/210 (Anhang Patenrtamaie)(JuU 1992) 



VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMEN ARBEIT 
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS 

PCT 

INTERNATIONALER VORLAUF1GER PRttFUNGS 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 
(Ralionalisierter Bericht gem SB Beschhifi des Prasidenten des EPA verdffentli 




Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 
T187WP2 


WEITERES siehe Mitteilung aber die Obersendung des internationalen 
VORGEHEN vorlaufigen PrCtfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416) 


Internationales Aktenzeichen 

PCT/EP03/04510 


Internationales Anmeldedatum 
(TagjMonatjJahr) 

30/04/2003 


Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 
04/05/2002 


Internationale Paten tklassifikati on (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK 

B03B9/06 


Anmelder ! 
MOTHER, Christoph et al. 



1. Der internationale vorlaufige Prtifungsbericht wurde von der mit der internationalen vorlaufigen PruTung beauftragten 
Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemSB Artikel 36 uoermittelt. 

2 Blatter einschliefllich dieses Deckblatts. 



Dieser BERICHT umfaflt insgesamt 2_ 

| | Aufierdem liegen dem Bericht AN LAG EN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen und/oder 
Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dieser Behorde vorgenom- 
menen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften zum PCT) 



Diese Anlagen umfassen insgesamt 



Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben und die entsprechenden Seiten zu folgenden Punkten: 
I jX] Grundlage des Bericht s 
II Q Prioritat 

III Q Keine Erstellung eines Gutachtens fiber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 

IV []^] Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

V [X] BegrQndete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

VI Bestimmte angefuhrte Unterlagen 
VII Q Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 
VIII Q Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



Datum der Einreichung des Antrags 
24/11/2003 



Name und Postanschrift der mit der internationalen vorl 
Prufung beauftragten Behorde 

Europaisches Patentamt 
rim D-80298 Munchen 

SfJt Tel. (+49-89) 2399-0, Tx: 523656 epmu d 
Fax: (+49-89) 2399-4465 



Datum der Fertigstellung dieses Berichts 
25/03/2004 



Bevollmachtigter Bediensteter 
PIELKA I A 

Tel. (+49-89) 2399 2828 
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Formblatt PCT/IPEA/409 (Deckblatt) P20478 (Oct 2002) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/EP03/04510 
PRUFUNGSBERICHT 



I. Grundlage des Berichts 



Grundlage dieses Berichtes sind die Anmeldungsunterlagen in der 
ursprunglich eingereichten Fassung. 



V. Begrundete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit 



In Anbetracht der im internationalen Recherchenbericht angefuhrten Unterlagen wird 
festgestellt, daB die Erfindung, wie sie in mindestens einigen von den Anspruchen 
gekennzeichnet ist, die in Artikel 33(1) PCT aufgefuhrten Kriterien allem Anschein nach 
nicht erfullt, d.h. nicht als neu und/oder auf erfinderischer Tatigkeit beruhend anzusehen 
ist (siehe internationaler Recherchenbericht, insbesondere die mit X und/oder Y angefuhrten 
Unterlagen und die entsprechenden Anspruchsnummern). 



Formblatt PCT/409ND1 (EPA-03-2002) P20750 



PATENT COOPERATION TREATY 

PCT 

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 

(PCT Article 36 and Rule 70) 



PCT/EP2003/004510 

iiniiiiiin 



Applicant's or agent's file reference 
T187WP2 


See Notification of Transmittal of International 
FOR FURTHER ACTION Prelimmary Examination Report (Form PCT/IPEA/416) 


International application No. 

PCT/EP2003/004510 


International filing date (day/month/year) 
30 April 2003 (30.04.2003) 


Priority date (day/month/year) 

04 May 2002 (04.05.2002) 


International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC 
B03B 9/06 


Applicant 


MUTHER, Christoph 





This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority 
and is transmitted to the applicant according to Article 36. 



2. This REPORT consists of a total of 



. sheets, including this cover sheet. 



□ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been 
amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 
70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). 



These annexes consist of a total of _ 



sheets. 



This report contains indications relating to the following items: 
Basis of the report 



Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability 
Lack of unity of invention 

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 

Certain documents cited 
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I2SJ 


II 
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IV 
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V 
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VI 


□ 


VII 


□ 


VIII 


□ 



Date of submission of the demand 

24 November 2003 (24. 1 1 .2003) 


Date of completion of this report 

25 March 2004 (25.03.2004) 


Name and mailing address of the IPEA/EP 
Facsimile No. 


Authorized officer 
Telephone No. 



Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (July 1998) 



) ^international preliminary 
examination report 



International application No. PCT/EP2003/00451 0 



I. Basis of the report 

The basis of international preliminary examination report is the application as originally filed. 

V - W^SSSS^ Ru,e 66 - 2 < a ><»> With to "oveity, inventive step or 

In light of the documents cited in the international search report, it is considered 
that the invention as defined in at least some of the claims does not ap^ar to meet 
the cnter.a ment.oned in Article 33(1) PCT, i.e. does not appear to be novel and/or to 

Sted X anXT l V6 H SteP ^ in * emationa ' se *«* report, inparticular 
cited X and/or Y and corresponding claim references). 



Form PCT/409NE1 (EPO-March 2002) P20752 



PCT7EP03/04510 



FeldNr. Vffl(iv) EKKLARUNG: ERFINDERERKLARUNG (nur iro Hinblick auf die Bestimmung der Vereinigten Staaten 

von Amerika) 

Die Erklarung mufi dem in Abschnitt 214 vorgeschriebenen Wortlaitt entsprechen; siehe Aninerkungen zu den Feldern VUI VUI (i) bis (y) 
(allgemein)undinsbesonderedie Anmerhmgenzum FeldNr. Vlfffiv). Wird dieses Feldnichtbenutzt. so sollte dieses Blatt dem Antragnicht 
beigefugt werden. & 



Erfindererklarung (Regeln 4.17 Ziffer iv und Slbls.l Absatz a Zifler iv) 
im Hinblick auf die Bestimmung der Vereinigten Staaten von Amerika: 

Ich erldare hiermit an Eides Start, daB ich nach bestem Wissen der ureprungliche, erste und alleinige Erfinder (fells nachstehend nur 
em Erfinder angegeben ist) oder Miterfinder (falls nachstehend mehr als ein Erfinder angegeben ist) des beanspruchten Gegenstandes 
bm, fur den ein Patent beantragt wird. 

Diese Erklarung wird im Hinblick auf und als Teil dieser internationalen Anmeldung abgegeben (falls die Erklarung zusammen mit 
der Anmeldung eingereicht wird). 

Diese Erklarung wird im Hinblick auf die international Anmeldung Nr. PCT/ abgegeben (falls 

diese Erklarung nach Kegel 26ter eingereicht wird). 

Ich erklare hiermit an Eides Start, daB mein Wohnsitz, meine Postanschrift und meine StaatsangehSrigkeit den neben meinem Naraen 
aufgefuhrten Angaben entsprechen. 

Ich bestatige hiermit, daB ich den Inhalt der oben angegebenen internationalen Anmeldung, einschlieBlich ihrer Anspriiche, 
durchgesehen und verstanden habe. Ich habe im Antragsformular dieser internationalen Anmeldung gemaB PCT Regel 4.10 samtliche 
Auslandsanmeldungen angegeben undhabenachstehe^^ 

des Staates oder Mitglieds der Welthandeisorganisation, des Tages, Monats und Jahres der Anmeldung, samtliche Anmeldungen fur 
em Patent bzw. erne Erfinderurkunde in einem anderen Staat als den Vereinigten Staaten von Amerika angegeben, einschlieBlich aller 
internationalen PCT-Anmeldungen, die wenigstens ein anderes Land als die Vereinigten Staaten von Amerika bestimmen, deren 
Anmeldetag dem der Anmeldung, deren Prioritat beansprucht wird, vorangeht. 

Fruhere Anmeldungen: 

Ich erkenne hiermit meine Pflicht zur Offenbarung jeglicher Informationen an, die nach meinem Wissen zur Pruning der Patentfahigkeit 
m Einklang mit Title 37, Code of Federal Regulations, § 1.56 von Belang sind, einschlieBlich, im Hinblick auf 
Teilfortsetzungsanmeldungen, Informationen, die im Zeitraum zwischen dem Anmeldetag der fruheren Patentanmeldung und dem 
internationalen PCT-Anmeldedatum der Teilfortsetzungsanmeldung bekannt geworden sind. 

Ich erklare hiermit, daB alle in der vorliegenden Erklarung von mir gemachten Angaben nach bestem Wissen und Gewissen der 
Wahrheit entsprechen, und femer, daB ich diese eidesstattliche Erklarung in Kenntnis dessen ablege, daB wissentlich und vorsatelich 
falsche Angaben oder dergleichen gemaB § 1 001 , Title 1 8 des US-Codes strafbar sind und mit Geldstrafe und/oder Gefangnis bestraft 
werdenkonnenunddafiderartigewissentlichundvorsatzlichfalsche Angaben die Rechtswirksamkeit der vorliegenden Patentanmeldung 
oder ernes aufgrund deren erteilten Patentes getahrden konnen. 

Name: T. a . n . Kee Lpp 

Wohnsitz: U^orf, Schweiz * ....... 

(Stadt und US-Staat, falls anwendbar, sonst Land) *" '**"* 

Postanschrift: 9™f**\ A 2 , f 

CH - 8902 Urdorf 



Staatsangehorigkeit: * 

Unterschrift des Erflnders: I^J^^UvWr? Datum: •. P. ? 

(falls nicht bereits das Antragsformular unterschrieben wird oder (der Unterschrift, falls das Antragsformular nichtunterschrieben 
falls die Erklarung nach Einreichung der internationalen Anmeldung wird oder der Erklarung, die nach Regel 26/er nach Einreichung 
nachRegel26/^berichtigtoderhinzugetugtwiriDieUnterschrift der internationalen Anmeldung berichtigt oder hinzugeffigt 
muB die des Erflnders sein, nicht die des Anwalts) wird) 



Name: 

Wohnsitz: 

(Stadt und US-Staat, rails anwendbar, sonst Land) 

Postanschrift: 



Staatsangehdrigkeit: 

Unterschrift des Erflnders: Datum: 

(falls nicht bereits das Antragsformular unterschrieben wird oder (der Unterschrift, falls das Antragsformularnicnt unterschrieben 

falls die Erklarung nach Einreichung der internationalen Anmeldung wird oder der Erklarung, die nach Regel 26ter nach Einreichung 

nach Regel 26terberichtigt oder hinzugetugt wird. Die Unterschrift der internationalen Anmeldung berichtigt oder hinzugefugt 

mufi die des Erflnders sein, nicht die des Anwalts) wird) 



□ Diese Erklarung wird auf dem folgenden Blatt fortgeruhrt, 'Tortsetzungsblatt fur Feld Nr. VUI (iv)". 



Forrablatt PCT/RO/101 (Erklarungsblatt (iv)) (Januar 2002; Nachdruck Januar 2003) Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformular 



